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(54) CORROSION RESISTANT STEEL FOR CRUDE OIL AND HEAVY OIL STORAGE SPEED 

(57)Abstract: 

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide steel having excellent corrosion resistance at the time 
of storing liquid fuel crude fuel such as crude oil and heavy oil in a crude oil tanker, a petroleum 
tanker or the like. 

SOLUTION: This corrosion resistant steel for crude oil and heavy oil storage sheds has a 
composition containing, by weight, C of 0.003 to 0.30%, Si of 2.0% or less, Mn of 2.0% or less, Al 
of 0.10% or less, P of 0.050% or less and S of 0.050% or less, in which one or more kinds selected 
from Cu of 0.01 to 2.0%, Ni of 0.01 to 7.0%. Cr of 0.01 to 10.0%. Mo of 0.01 to 4.0%, Sb of 0.01 to 
0.3% and Sn of 0.01 to 0.3% are moreover added, and the balance Fe with inevitable impurities. 
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S : 0. 0 5 0%£TF 
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